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(§) Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine 
Anordnung zur Reinigung von Ol, insbesonder von 
Siliconol, das als Kuhl- und/oder Isolationsmittel In 
Hochspannungsgeraten. insbesondere fur Radaranla- 
gen, verwendbar ist. Dabei wird das ol in einem 
geschlossenen evakuierbarem Kreislaufsystem ger- 



einigt. An dieses sind auch Gerate, z.B. die Hoch- 
spannungsgerate. ankoppelbar, so daB diese gerei- 
nigt und mit gereinigtem gas- und waserarmen 6l, 
das auBerdem eine genau vorherbestimmbare elek- 
trische Durchschlagsfestigkeit besitzt. gefullt warden 
konnen- 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine 
Anordnung zur Reinigung von 6l nach den Oberbe- 
griffen der Patentanspruche 1 und 6. 

Die Erfindung ist insbesondere anwendbar zur 
Reinigung von Ol, das zur Kuhlung und/oder elek- 
trischen Isolation in Hochspannungsgeraten, insbe- 
sondere Hochspannungsgerate fur Radaranlagen, 
verwendet wird. Solche Hochspannungsgerate er- 
zeugen beisptelsweise eine Hochspannung von un- 
gefahr 20 kV. Das in solchen Geraten verwendete 
Ol. z.B. ein Siliconol mil einer dynamischen Visko- 
sitat von ungefahr 18.5 mPa*s (bei einer Tempera- 
tur von 25*0) und einer kinematischen Viskositat 
von ungefahr 15 cSt (bei einer Temperatur von 
25 'C). dient einerseits zur Kuhlung des Gerales, 
das heiet zur Abfuhrung der in dem Gerat entste- 
henden Verlustwarme. und andererseits zur elektri- 
schen Isolation, das heiBt zur Isolation der inner- 
halb des Gerates befindlichen Bauelemente. Es 
sollen insbesondere storende elektrlsche Entladun- 
gen, sogenannte Oberschlage, vermieden werden. 
Das fur sblche Anwendungen besonders gut geeig- 
nete Siliconol besitzt in einenr^ gas- und wasserfrei- 
em Zustand eine ausreichend hohe elektrische 
Durchschlagsfestigkeit, z.B. groBer als 50 kV/2.5 
mnn. Ein storender Nachteil des Siliconols besteht 
jedoch darin, da6 dieses organische und anorgani- 
sche Stoffe, insbesondere Wasser und Gase. z.B. 
Luft, bindet (physikalisch und/oder chemisch lost) 
in einem MaBe, daB die Durchschlagfestigkeit einen 
so niedrigen Wert erreicht, der in storender Weise 
keine ausreichende elektrische Isolation mehr ge- 
wahrleistet. Eine derart verringerte Durchschlagsfe- 
stigkeit verringert in nachtelliger Welse die Zuver- 
lassigkelt der Gerate oder kann sogar zu deren 
Zerstorung fuhren. 

Zur Vermeidung eines solchen Nachteils ist es 
naheliegend. die Gerate in regelnnaBigen Zeitab- 
standen m\t ungebrauchtem neuem Siliconol zu 
fullen. Selbst eine solche regelmafiige Wartung der 
Gerate gewahrleistet jedoch nicht deren zuverlassi- 
ge Funktion, da bereits wahrend des Transportes 
und/oder des UnnfQIIvorgangs des Siliconoles in 
diesenrt storende Gas- und/oder Wassermengen 
gebunden werden konnen. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun- 
de, ein gattungsgemaBes Verfahren und eine gat- 
tungsgennaBe Anordnung anzugeben. nr^it denen 
sowohl neues als auch gebrauchtes Ol, Insbeson- 
dere Siliconol, derart gereinigt werden kann, daB 
eine moglichst hohe elektrische Durchschlagsfe- 
stigkeit erreicht wtrd und daB diese auch wahrend 
des FQIIvorganges des Gerates. insbesondere ei- 
nes Hochspannungsgerates fur eine Radaranlage, 
erhalten bleibt. 

Diese Aufgabe wird gelost durch die in den 
kennzeichnenden Teilen der Patentanspruche 1 
und 6 angegebenen Merkmale. Vorteilhafle Ausge- 



staltungen und/oder Weiterbildungen sind den Un- 
teranspruchen entnehnr^bar. 

Ein erster Vorteil der Erfindung besteht darin. 
daB ein zu fullendes Gerat. insbesondere ein Koch- 
5 spannungsgerat fur eine Radaranlage, vor dem 
Fullen mit durchschlagsfestem Siliconol so gerei- 
nigt werden kann. daB in dem Gerat befindliche 
storende Gas- und/oder Wasserreste entfernt wer- 
den. 

10 Ein zweiter Vorteil besteht darin, daB nach ei- 

nem einmaligen AnschluB eines mit Ol gefullten 
Gerates an das Kreislaufsystem eine Entleerung. 
eine anschlieBende Reinigung und eine anschlie- 
Bende Neufullung des Gerates mit gereinigtem 6l 
75 moglich ist. 

Ein drifter Vorteil besteht darin, daB eine we- 
sentliche groSere Olmenge als diejenige, die zur 
Fullung eines Gerates benotigl wird. gereinigt und 
bevorratet werden kann. Es ist dann moglich, die- 
20 sen Vorrat an gereinigtem Ol nacheinander in meh- 
rere Gerate abzufullen. 

Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis. daS 
aus dem beispielhaft erwahnten Siliconol lediglich 
die physikalisch gebundenen Gas- und/oder Was- 
25 seranteile entfernt werden mussen, um eine ausrei- 
chend hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit zu 
erreichen. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand eines 
Ausfuhrungsbeispiels naher eriautert, das als prin- 

30 zipielles Blockbild in der Figur dargestellt ist. 

Die nachfolgend eriauterte Anordnung wird be- 
schrieben fur den beispielhaft gewMhIten Anwen- 
dungsfall, daB das zu reinigende Ol, vorzugsweise 
das eingangs erwahnte Siliconol. in nahezu beliebi- 

35 gen Transportbehaltern angeliefert wird. Dieses 
neue und/oder gebrauchte Ol. dessen Anlieferung 
z.B. in ungefahr 20 I fassenden Transportbehaltern 
erfolgt, wird zunachst in einem Vorratsbehalter 1 
gesammelt, der z.B. ein Fassungsvermogen von 

40 ungefahr 150 I hat und der optional auch abseits 
der nachfolgend beschriebenen Anordnung stehen 
kann. Wenn ein vorgebbarer Fullstand erreicht 
und/oder uberschritten ist, wird das im Vorratsbe- 
halter 1 befindliche Ol abgepumpt mit Hilfe einer 

45 Membranpumpe 3. die an ihrem Ansaugstutzen ein 
Grobfilter 2 besitzt, damit keine groben Verschmut- 
zungen, z.B. Sandkbrner. angesaugt werden. Das 
Ol wird dabei uber das geoffnete Ventil A, eine 
Anordnung 16 zur VergroBerung der Obertlache 

50 des Ols. z.B. ein mit sogenannten Raschig-Ringen 
gefullter Behalter, und eine Schaltvorrichtung 18, 
vorzugsweise eine mechanische Schaltwippe. in 
den linken Teil des zwetgetellten Vorratstanks 14 
gepumpt. Das Uberdruckventil U1 verhlndert einen 

55 unzulassig hohen Druck bei diesem Pumpvorgang. 
Es ist wichtig, daB vor dem Beginn dieses Pump- 
vorganges zumindest der Vorratstank 14 evakuiert. 
z.B. auf einen Druck kleiner 2-10~3 mbar. und daB 
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wahrend des Pumpvorganges ein verringerter 
Druck, 2.B. 2»10~^ mbar. aufrecht erhalten wird. 
Denn dadurch wird einersetts vermieden. daB das 
OI bei der OberflachenvergroBerung an den 
Raschig-Ringen zusalzlich storende Gasmengen 
und/oder Wassermengen (Luftfeuchtigkelt) auf- 
nimmt, und andererseits erfolgt bereits jetzt eine 
Entgasung und/oder Entwasserung des 6ls. In dem 
Vorratstank 14 wird der verminderte Druck erzeugt 
durch eine Vakuumanordnung 4, die uber eine Ver- 
bindungsleitung und geoffnete Ventile R. Q1 » P mit 
der Anordnung 16 (Vorratstank 14) verbunden ist, 
Wenn in dem Vorratstank 14 eine Mindestmenge 
6l vorhanden ist derart, daB die am Boden des 
Vorratstanks 14 angeordnete Heizung 17 von 6l 
bedeckt ist, wird die Heizung 17 eingeschaltet, z.B. 
uber einen entsprechenden Fullstandssensor, und 
das 6l erwarmt, z.B. aut eine Temperatur von 
ungefahr 90 'C. AuBerdem wird trockenes inertes 
Gas, z.B. N2. uber Dusen durch das erwarmte 6I 
geleitet. Dadurch wird dem 6 1 das storende Was- 
ser entzogen. Das oberhalb des 6ls entstandene 
Gas-Wasserdampf-Gemisch wird uber die Vakuu- 
manordnung abgesaugt und in einem Abschneider 
AB abgeschieden. Als inertes Gas wird vorteilhaf- 
terweise trockener molekulaver gasformiger Stick- 
stoff N2 verwendet. der in kostengunsttger Weise in 
einer Gasversorgungseinheit 15 aus llussigem 
Stickstoff hergestellt wird. Das inerte Gas gelangt 
iiber Ventile U, VI und Verbindungsleitungen in 
den beispielhaft gewahlten linken Teil des Vorrats- 
tanks 14. Alternativ dazu ist es auch moglich, wel- 
tere inerte Gase, z.B. Wasserstofi Oder ein Edel- 
gas, z.B. Helium oder Argon, Oder ein Gemisch aus 
diesen Gasen, zu verwenden. Diese konnen in wei- 
teren Gasversorgungseinheiten hergestellt und 
uber entsprechend geschaltete Ventile in den Vor- 
ratstank 14 geleitet werden. Ist der Fullvorgang 
beendet, so wird das Ventil A geschiossen, die 
Zahnradpumpe 3 abgeschaltet, die Schaltvorhch- 
tung 18 umgeschaltet, so daB 61 nur in den rechten 
Teil des Vorratstanks 14 flieBen kann, und die 
Anordnung auf Umwalzbetrieb einstellt. Dabei wird 
das 01 durch eine Dosierpumpe 13 umgewalzt, z.B. 
mit einer Pumpleistung von 150 l/h fur eine Dauer 
von ungefahr 8 Stunden, und zwar von dem linken 
Teil des Vorratstanks 14 uber ein geotlnetes Ventil 
B1, die Dosierpumpe 13, geoffnete Ventile D, H. 
ein Schauglas 10. eine Durchlauthelzung 8, ein 
(Grob-)Filter 6 mit einer PorengroBe von 10 urn, 
ein (Fein-)Filter 5 mit einer PorengroBe von 0,5 
um» ein geoffnetes Ventil O. die Anordnung 16 zur 
VergroBenjng der Ol-Oberflache und die Schaltan- 
ordnung 18 in den rechten Teil des Vorratstanks 
14. Dieses ist ein geschlossenes Kreislaufsystem, 
in welchem die Vakuumanordnung 4 standig einen 
verminderten Druck, z.B. 2•^0~^ mbar, erzeugt. 
Die Durchlaufheizung 8 halt das OI konstant auf 



einer Temperatur von 90 -C, um in der Anordnung 
16 an den erwahnten Raschig-Ringen 
(torusformige Korper aus Keramik) ein moglichst 
groBen Wasseranteil zur Verdunstung zu bringen. 
5 Dort werden auch die vorwiegend physikalisch ge- 
bundenen Gasreste aus dem 61 abgesaugt. In den 
Filtern 6,5 werden in dem OI vorhandene Verunrei- 
nigungen entfernt. Dabei ist neben einer Rlterung 
uber passive Filter, z.B. Keramikfilter, mit den er- 
70 wahnten PorengroBen zusatzlich eine Filterung 
uber aktive Filter, z.B. ein Aktivkohle- Filter, mog- 
lich. Mit letzterem konnen dem 61 sogar storende 
chemisch gebundene Bestandteile entzogen wer- 
den. Ist der rechte Teil des Vorratstanks 14 gefullt 
76 (leerer linker Teil). so wird das Ventil B1 geschlos- 
sen, das Ventil 82 geoffnet, die Schaltvorrichtung 
18 umgeschaltet. Es erfolgt eine Umwalzung von 
dem gefullten rechten Teil in den leeren linken Teil 
des Vorratstanks 14. 
20 Wahrend dieser Umwalzung wird die elektri- 

sche Durchschlagsfestigkeit gemessen. Dazu wird 
nach Ablauf einstellbarer Zeitintervalle, z.B. jeweils 
nach einer halben Stunde. das in dem Durch- 
schlagprufgerat 12 befindliche Ventil G kurzzeitig. 
25 z.B. fur eine Minute, geoffnet. Das 6I durchstromt 
dabei uber die Ventile D, G eine MeBanordnung 
(gezackter Pfeil), in welcher die elektrische Durch- 
schlagfestigkeit bestimmt wird. Uberschreitet diese 
einen vorgebbaren Schwellwert, z.B. 50 kV/2.5 mm, 
30 SO wird die Umwalzung beendet, da das 6 1 als 
gereinigt angesehen wird. Das 61 besitzt nun einen 
Gasgehalt kleiner 1 % sowie einen Wassergehalt 
kleiner 5 ppm (parts per million). 

Das beschriebene Kreislaufsystem besitzt an 
35 den Ventilen H, 11 eine AnschluBmoglichkeit fur ein 
mit 01 zu fCillen und/oder zu entsorgendes Gerat 
LRU, z.B. ein Hochspannungsgerat fOr eine Radar- 
anlage. Das Gerat LRU befindet sich in einem Ofen 
11. der auf eine vorgebbare Temperatur, z.B. 
40 90 • C, aufheizbar ist. 

Befindet sich in dem Gerat LRU kein 6I. so 
werden die Ventile H, II zunachst so geschaltet, 
daB das Gerat LRU zunachst nicht von dem im 
Kreislaufsystem befindlichen OI durchstromt wird. 
45 Es erfolgt zunachst eine Entgasung und/oder Ent- 
wasserung des Gerates LRU. Dazu wird dieses fur 
einige Zeit, z.B. eine Stunde. in erwarmten Zu- 
stand, z.B. 90 'C, uber eine Verbindungsleitung 
und die geotfneten Ventile 12. Q2, Q1 an die Va- 
60 kuumanordnung 4 angeschiossen. Nach SchlieBung 
der Ventile 12, Q2 wird das GerSt LRU durch ent- 
sprechendes Schalten der Ventile H, II an das 
Kreislaufsystem angekoppelt. Das OI durchstromt 
nun das Gerat LRU und reinigt dieses dabei, z.B. 
55 von storendem ungereinigten (Rest-)6l. Dieses l>ef- 
indet sich dann in dem Kreislaufsystem und kann 
durch den beschriebenen Umwalzvorgang et>en- 
falls gereinigt werden. Nach diesem Reinigungsvor- 
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gang ist das Gerat LRU mrt gereinigten 6l, das 
durch das DurchschlagprQfgerat 12 kontrolliert wur- 
de. gefullt und kann von dem Kreislaufsystem ab- 
gekoppelt werden. 

Es ist ersichttich, dafi auch ein mit ungereinig- 6 
tem 6l gefulltes Gerat LKU angekoppelt werden 
kann. In diesem Fall kann die Entgasung und/oder 
Entwasserung uber die Ventile 12, Q2 entfalfen. Das 
im Kreislaufsystenn befindliche 6l durchstromt nun 
sofort das Gerat LRU. Es wird gereinigt, mit gerei- io 
nigtem Ol gefullt und abgekoppelt. 

Es ist weiterhin moglich, an denr> Kreislaufsy- 
stem mehrere solcher Koppelstellen (Ventile II, 12, 
H) vorzusehen. Damit konnen glelchzeitrg mehrere 
Gerate LRU von dem 6l in der beschriebenen 15 
Weise durchstromt. gereinigt und anschliefiend ge- 
fullt werden. 

Das Verfahren sowie die Anordnung wird ge- 
steuert und/oder geregelt mit Hilfe mindestens ei- 
nem Druckmesser 9 und mindestens einem Tem- 20 
peraturfOhler (Thermometer)?. Das Uberdruckventii 
U2 begrenzt den 6l-Druck in dem Kreislaufsystem 
auf einen einstellbaren und vorgebbaren Wert, der 
z.B. gleich dem in dem Gerat LRU maximal zulas- 
sigen Wert gewahit wird. Die weiterhin dargestell- 25 
ten Ventile E. F. K bis M, S, T dienen lediglich der 
Wartung und/oder Prufung der an die Ventile ange- 
schlossenen Bauteile. z.B. der Filter 5» 6, des 
Durchschlagprufgerates 12 sowie des Abscheiders 
AB. 30 

Die Erfindung ist nicht auf die beschriebenen 
Ausfuhrungsbeispiele beschrankt, sondern sinnge- 
maB auf weitere anwendbar. Beispielswelse ist es 
moglich, alternativ zu dem en^rahnten Siliconol 
auch ein anderes 61, z.B. ein sogenanntes Trans- 35 
formatorenol Oder auch eine Flussigkeit, welche 
dem Siliconol ahnliche Eigenschaften besitzt, zu 
verwenden. In diesem Fall mu6te gegebenenfalls 
lediglich die Temperatur des umgewalzten Ols 
Oder der Flussigkeit an die zulasslgen Eigenschaf- 40 
ten des Transformatorenols oder der Flussigkeit 
angepaBt werden. 

Weiterhin ist es beisplelsweise moglich. im 
dem Vorratstank 14 oberhalb der Anordnung 16 
zusatzlich ein Verteilsystem fur das umgewalzte OI 45 
Oder die Flussigkeit anzubringen. Durch das Ver- 
teilsystem soil erreicht werden, daB das Ol Oder die 
Flussigkeit moglichst gleichmaBig uber die bei- 
spielhaft erwahnten Raschig-Ringe verteilt wird. Ein 
solches Verteilsystem besteht beispielswelse aus 50 
einem Blech, das als Kegel Oder Kegelstumpf aus- 
gebildet ist, wobei beisplelsweise ein Kegelwinkel 
groBer 90* vorhanden ist. Der Kegel Oder Kegel- 
stumpf hat einen groBten Durchmesser. der nahezu 
demjenigen des Vorratstanks 14 entspricht. In dem 55 
Mantel des Kegels oder Kegelstumpfs befinden 
sich in vorgebbaren Abstanden sogenannte Sicken, 
in denen sich jeweils mindestens eine Bohrung mit 



einem nach unten gerichteten Tropfrand befindet. 
Auf die Spitze des Kegels oder Kegelstumpfes 
geleitetes Ol (oder Flussigkeit) flieBt den Mantel 
hinab. tropft durch die Bohrungen und verteilt sich 
dadurch im wesentlichen gleichmaBig uber den 
Raschig-Ringen. 

Altenativ dazu ist es moglich, das Verteilsy- 
stem als Zerstaubungseinrichtung auszubilden. 
Dieses besteht z. B. aus einem sich oberhalb der 
Raschig-Ringe horizontal drehenden Rohr, dessen 
Lange im wesentlichen dem Durchmesser des Vor- 
ratstanks 14 entspricht. In und/oder an dem Rohr 
befinden sich im wesentlichen nach unten gerichte- 
te Zerstaubungsdusen, durch die eine im wesentli- 
chen gleichmaBige Verteilung des Ols oder der 
Flussigkeit erreicht wird. 

Patentanspruche 

1. Verfahren zur Reinigung von Ol, das insbeson- 
dere zur Kuhlung und elektrischen Isolation in 
einem Hochspannungsgerat verwendbar ist, 
dadurch gekennzeic hnet, 

- daB zu reinigendes 61 umgewalzt wird in 
einem geschlossenen Kreislaufsystem 
zumindest bestehend aus einem heiz- 
und evakulerbarem Vorratstank (14), ei- 
nem DurchschlagprQfgerat (12), einer 
Durchlaufhelzung (8), einem Fitter (5, 6), 
einer Dosierpumpe (13) und einem be- 
heizbaren Ofen (11), in den ein mit dem 
01 zu befullendes Gerat (LRU) einge- 
schoben und an das Kreislaufsystem an- 
geschlossen wird. 

- daB das zu reinigende 61 durch die 
Durchtaufheizung (8) auf eine vorgebbare 
erste Temperatur aufgeheizt wird, 

- daB wahrend der Umwalzung durch die 
Dosierpumpe (13) das Ol fortlaufend fil- 
triert und entgast wird durch eine an das 
Kreislaufsystem angeschlossene Vakuu- 
manordnung (4), 

- daB das Gerat (LRU) durch den Ofen 
(11) auf eine vorgebbare zweite Tempe- 
ratur aufgeheizt und durch die ange- 
schlossene Vakuumanordnung (4) ent- 
gast wird. 

- daB das Gerat (LRU) nach der Entgasung 
durch das im Kreislaufsystem umlaufen- 
de 61 gespult wird. 

- daB wMhrend der Umwalzung des Ols in 
vorgebbaren Zeitabstanden in dem 
DurchschlagprQfgerat (12) die elektrische 
Durchschlagfestigkeit des Ols gemessen 
wird, 

- daB die Umwalzung, Filtrierung, Entga- 
sung und Messung der elektrischeh 
Durchschlagfestigkeit fortgesetzt wird so- 
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lange bis die Durchschlagfestigkeit einen 
vorgebbaren Schwellwert Ubersteigt und 

- daB anschlieBend das Gerat (LRU) mit 
dem gereiniglen Ol gasfrei gefulll und 
verschlossen wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, da6 wahrend der Umwalzung das 6l 
uber eine Anordnung (16) mit einer groBen 
Oberflache geleitet und daB daran die Vakuu- 
manordnung (4) zur Entgasung des 6ls ange- 
schlossen wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 Oder Anspruch 2. 
dadurch gekennzerchnet, daB in Abhanglgkeit 
von dem Wassergehalt des 6ls vor dessen 
Entgasung zunachst ein feuchtigkeitsarmes 
inertes Gas (N2) durch das im Vorratstank (14) 
befindliche Ol geleitet und durch die Vakuu- 
manordnung (4) abgepumpt wird solange bis 
der Wassergehalt des Ols einen vorgebaren 
Schwellwert unterschreitet. 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB als 
inertes Gas moiekularer Stickstoff (N2) oder 
molekularer Wasserstoff (H2) oder ein Edelgas 
Oder ein Gemisch der genannten Gase ver- 
wendet wird. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche. dadurch gekennzeichnet. daB als Ol 
ein Siliconol oder auch eine mit ahnlichen Ei- 
genschaften geartete Flussigkeit verwendet 
wird. 

6. Anordnung zur Reinigung von Ol, das insbe- 
sondere zur Kuhlung und elektrischen Isolation 
in einem Hochspannungsgerat verwendbar ist» 
dadurch gekennzeichnet. dafi das zu reinigen- 
de 01 umlauft in einem geschlossenen Kreis- 
lauf system, das zumindest besteht aus 

- einem senkrecht stehendem geschlosse- 
nen Vorratstank (14), der in seinem Bo- 
denbereich mindestens einem Heizkor- 
per (17) sowie einen absperrbaren An- 
schluB zur Entnahme des Ols besitzt. der 
in einem Bereich oberhalb der maxima- 
len Fullhohe eine Anordnung (16) mit 
einer groBen von dem 61 uberstromten 
Oberflache enthalt und der an der Anord- 
nung (16) einen absperrbaren AnschluB 
fur eine Vakuumanordnung (4) sowie ei- 
nen absperrbaren AnschluB fur einen 6I- 
vorralsbehalter (1) besitzt, 

- einer Dosierpumpe (13) zur Umwalzung 
des Ols in dem Kreislauf system. 



- einem DurchschlagprUfgerat (12) zur 
Messung der elektrischen Durchschlagfe- 
stigkeit des in dem Kreislaufsystem urn- 

laufenden Ols, 

5 - einem absperrbaren AnschluB zum An- 

schlieBen eines mit dem 6I zu fullenden 
Gerates (LRU), das in einem auf eine 
vorgebbare Temperatur heizbaren Ofen 
(11) angeordnet ist, 

10 - einer Durchlaufheizung (8) zur Heizung 

des Ols auf eine vorgebbare Temperatur 
und 

- mindestens einem Filter (5. 6) zur Ausfil- 
terung der in dem Ol enthaltenen Veun- 

76 reinigung en. 

7. Anordnung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB der Vorratstank (14) aus minde- 
stens zwei Vorratsbehahern besteht, deren Be- 

20 fuHung mit Hilfe einer Schaltvorrichtung (18) 

erfolgt. 

8. Anordnung nach Anspruch 6 oder Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB Schaltvorrichtung 

25 (18) als Schaltwippe ausgebildet ist. 

9. Anordnung nach einem der Anspruche 6 bis 8. 

dadurch gekennzeichnet, daB in dem Boden 
des Vorratstanks (14) ein absperrbarer Ari- 
30 schlufi zum AnschlieBen mindestens einer 

Gasversorgungseinheit (15) vorhanden ist. 

10. Anordnung nach einem der Anspruche 6 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Anordnung 

35 (16) zur Vergrofierung ihrer Oberflache mehre- 

re torusformige Korper enthalt. 

11- Anordnung nach einem der Anspruche 6 bis 

10, dadurch gekennzeichnet, daB mindestens 
40 eines der Filter (5. 6) als Akttvkohlefilter ausge- 
bildet ist. 

12. Anordnung nach einem der Anspruche 6 bis 

11, dadurch gekennzeichnet, daB das Gerat 
45 (LRU) als Hochspannungsgerat fiir eine Radar- 

anlage ausgebildet ist. 
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